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AAS KARET UNTUK SAPI 


10 RUANG LINGKUP 


Standar Ini meliputi definisi, ayarat mutu, osra penganbilan 
contoh, cara uji, cara pengemasan dan oyarat penandasn alay x3- 
ret untuk sapi. 


2. DEFINISI 


Alas karet untuk sapi adalah lembarar karet vulkanisat, terti:t 
Gari campuran karet dengan bahan-bahan kimia tertentu, ygag tzr— 
fungsi untuk menjara kenyamanan Gan kesehatan supi. 


3e SYARAT MUTU 


Syarat mutu alas karet untuk aaupi tertera dalam taLcl 1 dam 
tabel 2. 


3.1. Ukuran 


Tabel 1 
Syarat Mutu Ukurar Alas Keret untuk Sapi 


— ———— 


Sarat Watu 


3.2. Sifar Fisika 


Tabel 2 
Syarat Mutu untuk Sifat Fisika Alas Karet untuk Sapi 


0"! 


Satuan 


Syarat Hui 


Kekarasen : 


- Untuk sapi dowasa Shore al 66 4 5 
- Untuk anak sapi Shore A 40 7 5 
Togangan putus Hjam win.12,5 | 
Perpanjangan putus, $ - min. 00 : 
Ketahanan kikis mo? Arum | mats.1,2 | 
Perendaman dalaz "urine" 3 | 
- Perubahan berat, & puLs.1,3 | 
- Perubahan volune, & mah o2, 0 
' 
1 


4. CARA PENGAMBILAN CONTOH 


Jwilah cortoh yang harus diembil untuk pemeriksaan alus karet 
untuk sapi torgantung pada ilmlah lembaran karet wituk gatu La- 


lompok. Pengambilan contoh dilakukan secera acek yung vam.ek 


suatu tanding (perty) seperti tertera dalam tabel 3, sesi: 


ngen SII 0060-74, Mutu dan Cara Uji Kulit Keperluan Teknis. 
Tabel 3 
"Jumlah Contoh Lembaran Karet untuk Satu Kelompok 


Junleh lembar karet dalam Jumlah contoh 
setu kelompok 


Sampai dongan 50 
51 - 100 
101 - 250 


251 - 500 
501 1.000 
1.001 2.006 
2.601 ke aras 


5. CARA UJI 
5.1. Ukuran 


Pengujien ukuran dilakukan dengan selat ukur tertentu yang 
" mempunyai ketelitian minimum 0,1 


5.2, Kokeresan Putus 
Cara uji kokeragan sesuai dengan SII 1449-05, Cara Uji 


Paking Karec. 
5.3. Tegangan Putus 


Cara uji tegangan putus sesuaj dongan SII 1449-85: 


5.4. Perpanjangan Putus 


Cara uji perpenjancan putus rebuai dengan SII 1449-05. 


5.5. Ketahanar Kikis 


5.5.1. Prinsip 
Contoh uji dikikis selama waktu tertentu oleh bahan 


penggosok ampelas yang dipasang pada pelat logam putar 


berbentuk lingkaran. 


5.5.2. Peralatan 
Alat yang dipakai adalah alat Grasselli seperti pada 


Gambar 1. 


peran rp 


Gambar 1 
Alat Grasseili 


i 
| 


| 5.5.3» Potongan uji 


Potongan uji dipotong dari contoh uji, berbentuk senertii 
blok berukuran : s - & 

panjang : 2 cm 

lebar 12 — 

tebal 81 cm 


(kiri kanen ditambah sedikit untuk jepitan). 


Gambar 2 
Contoh Uji Grasselli 


5.5.4. Prosedur 


Tentukan lebih dahulu berat jenis centoh uji gesusi J : 
SITI 1096-94, Vulkanisat Karet untuk Komponen Pompa Air Teris: 


Pasang dua potongan uji pada tempatnya dan jalankan ne 


sali. 


8 

' 

( selama sekitar 2 menit miuk meretakan potongan uji, TiLtan: 
| potongan uji dengan teliti, kerudian dipasang kem 

| 


Jalankan nesin sampai potongan uji terkikis sela sekitar 


6 menit. Keluarkan potongan uji dan timbang kembeli dex 
teliti. 


Ketahanan kikis dihitung dengan rumus : 


| 
i 
| 
59970 Hasil nji 
L - T, 


Ketahanan kikis (ma?/kgm) « 


tx By x L 


a 


H dirana : 


s 
(1) 


Berat potongan uji setelah diratakan selunu 
2 menit,.8 

W, 5 Berat potongan uji setelah pengikisan" 8 

t » Yaktu pengikisan, menit 

BEJ - Berat jenis potongan uji 

E s Jumlah tenaga untuk pengikisan kem/uernit 


LL mM ma NM an ma 


5.6. Perendaman Di dalam "Urine" 


5.6.1. 


5.6.2. 


5.63. 


5obeha 


5.650 


5.6.6. 


Pringip 
Henghitung perubahan berat dan volume contoh uji serslekh 
mengalami perlakuan perendaman dalam "urine" sintotis, 


Peralatan 


- Neraca Analitik 
- "Punch" (alat pembuat potongan uji). 


-Pereaksi 


- "Urine" sintetis, yang dibuat dari 3 & urca, 3g X1 
dan dilarutkan dengan air hingga volume 1 liter. 

- Alkohel 00 & 

- Kertas saring 

- hir suling 


Contoh uji 
Potongan contoh uji berbentuk lingkaran yang Lerdia.sttr | 
2,5 - 4,5 cmn dongan ketebelan sekitar 2 mm, kesudiar £i- | 
biarkan pada suhu kamar selama minimal 16 jan. 


Prosedur 


Pimbang dan ukur volume potongen uji dengan teliti. 


Celupkan potongan uji ke dalam alkohol €0 » 


Rendam potongan uji di dalam "urine" sintetis sel. 
1 x 24 jan pada suhu '27 & 216 


Timbang dan ukur yolune potongan uji yang sudeh diren- 
dam dengan teliti. 


t 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
1 
Hasil “Uji | 
Hasil uji merupakan nilai rata-rate dari pengujian 3 ro- | 
tongan uji, | 


Perubahan berat dan volume dihitung dengan yunus 
berikut : 


Aw 2 Tmanmrae Se IO0 
W 
o 
Na LA 
Av 2 Ba “Hoo « 
v 
Oo 
dimana : 


Aw - Perubahan berat, 7 
Ay 3 Perubahan volume , X 


LN z Deret contoh uji mula-mula» 8 
W s Berat contoh uji setelah perlakuan, & 
v » Yolume contoh uji mula-mula, ca? 


o 
1 


6. CARA PENGEMASAN 


lama trenaportesi dan penyimpanan. 


Te SYARAT PENANDAAN 


Tel. Sotiap alas karet untuk sapi yang diperdagangkan hurus di- 


cantumken : 
- Kode barang 


- Kerek produsen. 


1.2. Pada setiap kemapan harus dicantumkan : 


- Tahun dan kode produksi 
- Jumlah dan berat barang 
« Yama dagang 


- Buatan Indonesia. 


3 
v # Yolime contoh uji setelah perlakuan, cm 


aa EL aa aa NA mean. 


dd 
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